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ABSTRACT : 

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a granular 
polytetraf luoroethylene compsn. which can be mixed 
into any thermoplastic resin and gives a flame- 
retardant thermoplastic resin hardly classifiable 
even when mixed in a small amt . by compounding a 
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specified amt . of polytetraf luoroethylene as the 
binder with a specified amt. of an ingredien 
selected from an auxiliary flame rertardants^ etc. 

SOLUTION: This compsn. comprises 0.1-50wt.% 
polytetraf luoroethylene having a mol.wt. of 
1,000,000-20,000,000 as the binder and 99.9-50wt.% 
at least one ingredient selected from among an 
auxiliary flame retardant (e.g. antimony 
trioxide), a heat stabilizer (e.g. dibutyltin 
dimaleate), and a mold release agent (e.g. calcium 
stearate) . Since the compsn. contains 
polyteraf luoroethylene, i.e., a dripping 
inhibitor, as the binder, it can be mixed with any 
resin, is excellent in antiblocking properties, 
maintains its granular size during transport, 
during mixing, and in a feed hopper for a thermal 
mixer, and is instantly crushed in melt kneading 
to give a homogeneous dispersion/of a flame 
retardant in a resin. 
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